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AB Polyester, acetate, or polyamide fibers or their blends are printed with 
disperse dyes using a discharging compn. contg. the acids I (R » H, Cl-4 
alkyl, carboxyalkyl ; Rl = H, Me, MeO, NRH; M = alkali metal or NH4; n = 
. 0-2) 5-100, hydroxyalkanesulf inates 5-95, H20^insol. 1- 

hydroxyalkanesulf inates 5-90, and reducing carbohydrates 0-50 parts. 
Thus, a polyester textile was printed with a mixt. of 3 azo disperse dyes 
giving a black ground, overprinted with a paste contg. HN(CH2S02Na) 2 
[23714-13-8] 4, Na anthranilate [552-37-4] 2.5, NaSCN 5.0, (HOCH2S02) 2Ca 
[22374-97-6] 4.5, and yellow dye 200 parts, dried, and steamed to give a 
clear yellow print with sharp contours on a black ground. 

ST discharge printing textile paste; polyamide fiber discharge printing; 
acetate fiber discharge printing; polyester fiber discharge printing; 
anthranilate discharging printing paste; sulfinate discharging printing 
paste; hydr oxyme thane sulf inate discharging printing 

IT Acetate fibers, uses and miscellaneous 

Polyamide fibers, uses and miscellaneous 
Polyester fibers, uses and miscellaneous 
RL: USES (Uses) 

(discharge printing of, pastes for) 

IT Textile printing 

(discharge, on synthet ic fibers, with disperse dyes, discharge pastes 
for) 

IT 99108-31-3 99108-32-4 
RL: USES (Uses) 

(dicharging agents, for synthetic fibers printed with disperse dyes) 
IT 50-99-7, uses and miscellaneous 540-72-7 552-37-4 870-72-4 
1762-95-4 10265-69-7 22374-97-6 23714-13-8 9910B-30-2 
RL: USES (Uses) 

(discharging agents, in printing of synthetic fibers with dispersed 
dyes) 
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(§) Verfahren mm Bedrucken von Synthesefasern 

Verfahren zum Bedrucken von Synthesefasern aus Poly- 
ester, Triacetat, Acetat und Polyamid oowie deren Mischun- 
gen untereinander mit Dispersionsfarbsioffen nach dem 
Atz- oder Atzraserve verfahren, bei dem man als Atzmittel 
eine Mischung aus 

a) 5 bis 100 Gew.-Teilen mindestens einer Verbtndung der 
Formel 



R OH 



(C00M) n 



II), 



S0 2 H 



in der R - H oder C r bis C 3 -Alkyl 1st und 

d) 0 bis 50 Gew.-Teilen eines reduzierend wlrkenden Koh- 

lenhydrats, 

verwendet. 



^ und/oder eines Alkali- oder Ammoniumthiocyanats, 

Sb) S bis 95 Gew.-Teilen eines Alkali- oder Ammoniumhydro- 
xtmethansulfinats. Alkali- oder Ammoniumhydroxiethansul- 
lf finata oder eines Ammoniakderivates, das mindestens ein- 
mal den Rest eines Alkali- oder Ammoniumsalzes der Me- 
than- oder EthaneutffnsAure aufweist, 
^ c) 6 bis 90 Gew.-Teilen eines wasserunloslichen Erdalkalisal- 
zes einer Verbindung der Formel 

ui 
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1. Verfahren zum Bedrucken von Syathesef a sera aus Polyester, Triacetat, 
Acetac und Pol yam Id so vie deren Mlschungea untereinander mit Disper- 
slonsfarbatof fen nach dem Xtz- oder Xtzreserveverf ahren, dadurch ge- 
kennzaichnet , dafl man ala X.tzmittel elne Hischung aus 

a) 5 bis 100 Gew.-Teilen mindestens einer Verbindung der Formel 

(C00M) n 



(I), 



15 und/oder einea Alkali- oder Ammoniunthiocyanats, wobei in 

Formel I 

Wasserstoff, C^- bis C 4 -Alkyl oder C 1 - 1 bis C 4 -Alkylen-C00M, 
Wasserstoff, Methyl, Methoxy oder -N^ » 
ein Alkali- oder Ammo niumkat ion und 
0, 1 oder 2 bedeutet, 

b) 5 bis 95 Gew.-Teilen eines Alkali- oder Ammoniunhydroximethan- 
sulfinats, Alkali- oder Ammoniumhydroxiethansulf inats oder eines 

25 Anmoniakderivates, das mindestens einmal den Rest eines Alkali- 

oder Ammoniumsalzes der Me than- oder Ethansuif insfture aufweist, 

c) 5 bis 90 Gew.-Teilen eines wasserunl8slichen Erdalkalisalzes 
einer Verbindung der Formel 

30 

R OH 
H ' X S0 2 H 

35 in der R fur H oder eine Cj- bis C 3 -Alkylgruppe steht und 

d) 0 bis 50 Gew.-Teilen eines reduzierend wirkenden Kohlenhydrats , 
verwendet. 

40 



20 



R 
R 2 
M 
n 
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2m Verfahren aach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet » datf das Xtzmlttel 
als Komponente a) ein Alkali- oder Ammonlumsalz der Anthranilsaure 
und/oder des Phenylglycins enth&lt. 

05 3» Verfahren aach Auspruch l f dadurch gekennzeichnet , daO das Xtzaittel 
als Komponente a) ela Alkali- oder Aamoniumsalz der Thiocyansaure 
enthalt . 



4. Verfahren nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafl das Xtzmittel 
10 als Komponente a) eine Mischung aus einem Alkali- oder Ammonium sal z 

der Thiocyansaure mit einem Alkali- oder Ammoniums alz der Anthranil- 
saure und/oder des Phenylglyclns enth&lt. 



5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB das Xtzmittel 
15 als Komponente b) ein Alkali- oder Ammonlumsalz der Anthranilo-N- 

-methansulfinsaure oder der N-Phenylglycino-N-methansulf insflure ent- 
halt. 



6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , da£ das Xtzmittel 
20 als Komponente b) eine Mischung aus einem Alkali- oder Ammonlumsalz 

der Thiocyansaure mit einem Alkali- oder Ammoniumsalz der Anthranilo- 
-N-methansulf ins&ure oder der N-PhenylglycIno-N-methansulf insaure 
enthalt. 

25 7. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet , dafl das Xtzmittel 
als Komponente b) ein Alkali- oder Ammoniumhydroximethansulf Inat , ein 
Alkali- oder Ammonlumsalz der Aminomethansulf insaure, der Iminomethan- 
disulfinsaure oder der Nitrolomethantrisulf instture enthalt. 
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Verfahren zum Bedrucken von Synthesef asern 

Bel den bisher bekannten Verfahren zum Bed rue ken von Synthesef asern mit 
Dispersionsfarbatoffen nach dem Atz- oder Atzreserveverf ahren werden zu- 

05 meist Xtzmittel eingesetzt, die Reduktionsmittel enthalten, z.B* gemiU3 
DE-PS 2 753 696, elne Mischung aus elnem Anmoniakderivat , daa mindestens 
einmal den Rest eines Alkalimetall- oder Ammonium sal zes der Methansulf in- 
sfture aufweist und Glucose sowle nach dem Verfahren der DE-OS 31 06 036 
eine Rise hung aus Alkali- oder Ammoniumsalzen der Hydroximethansulf in- 

lO sfiure und Hexamethylentetramin. FUr die FondfSrbung werden reduzierbare 
Farbstoffe verwendet, die durch die Atzmittel mSglichst vollstandig zer- 
s tOrt warden sollen. Zur Erzielung von Bunteffekten verwendet man nicht 
reduzierbare Farbstoffe, die vom Xtzmittel nicht angegriffen werden 
dtlrfen. 

15 

Die bei den bekannten Verfahren zumeist verwendeten reduzierenden Xtzmit- 
tel weisen jedoch mancbmal noch Kachteile auf . So beobachtet man in eini- 
gen Fallen eine ZerstS rung der sogenannten "atzbestandigen" Illuminations- 
farbstoffe durch starke Reduktionsmittel, wtfhrend andererseits beim Ein- 

20 satz schwacherer Reduktionsmittel, besonders bei tief gefarbten Fonds, 

die Fondfarbstoffe nicht vollstandig zerstSrt werden- Dadurch kommt es zu 
trUben Drucken. Vielf ach weisen auch die atzmittelhaltigen Druckpasten 
infolge eines vorzeitigen Zerfalls des Reduktionsmittel s und/oder teil- 
weise ZerstBrung des sogenannten "atzbes tandigen' 4 Ulumlna t ions farbs toffs 

25 eine ungenllgende Stabilitat auf. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Bedrucken von 
Synthesefasern aus Polyester, Triacetat, Acetat und Polyacetat sowie 
deren Kischungen untereinander mit Dispersionsfarbs tof f en nach dem Xtz- 
30 oder At zreserveverf ahren zur Verftl S ung zu stellen, bei d-m man auf stabi- 
lere atzmittalhaltige Druckpasten zuriickgreif en kann und bei dem man auch 
auf tiefgefarbtem Fond klarere Nuancen der Illuminations farbstoffe er- 
zlelt als es mit den bekannten Verfahren mOglich ist. 

35 Die Aufgabe wlrd erf indungsgemafl dadurch gelOst, dafl man als Xtzmittel 
eine Mischung aus 

a) 5 bis 100 Gew.-Teilen mindestens einer Verbindung der Fo 
40 (C00M) n 
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uad/oder eines Alkali- oder Anmoniuathiocyanats , wobei la Formal I 

R 1 Wasserstoff , Cj- bis C 4 -Alkyl oder q-C^-Alkylen-COOM, 

R 2 Wasserstof f, Methyl, Methoxy oder -N^| , 

05 M elti Alkali- oder Ammonium lcat ion und 

q 0, 1 oder 2 bedeuteC, 

b) 5 bla 95 Gew.-Telle elnes Alkali- oder Ammoniumhydroxiaethansulf 1- 
nata, Alkali- oder Ammoniumhydroxiethanaulf inata oder einaa Ammoniak- 

lO derivats, das mindeacena einmal den Rest eines Alkali- oder Ammonium- 

sal zes der Mb than- oder Ethansulf insaure aufweist, 

c) 5 bis 90 Gew .-Telle eines wasserunlOs lichen Erdalkalisalzes einer 
Verbindung der Formel 

IS 

R OH 

y 

h N so 2 a, 

20 in der R fur H oder eine C t - bis Oj-Alkylgruppe steht und 

d) 0 bis 50 Gew.-Teile eines reduzierend wirkenden Kohlenhydrats , 



verwendet. 



25 



Nach dem erf indungsgeraSflen Verfahren bed rue kt man Text il gut, z.B. Gewebe 
Oder Gewirke aus Polyester. Cellulosetriacetat, Celluloseacetat und Poly- 
amid oder deren Mischungen. Textilien aus den genannten Materialien sind 
im Handel erhaitlich. Das Xtzreserveverf ahren kann beispielsweise so 
30 durchgefUhrt werden> dafl man das Textilgut zunHchst mit einer Flotte 
klotzt, die einen atzbaren Oispersionsfarbstoff enthitlt. Anstelle des 
Klotzens kann man das Textilgut auch mit einer Druckpaste bedrucken, die 
einen atzbaren Dispersionsf arbstof f und ein synthetisches oder natttr- 
liches Verdickungsmittel enthfilt. Das Textilgut wird dann unter solchen 
35 Bedingungen getrocknet, dafl die Farbstoffe noch nicht fixiert werden. 

Dann bedruckt man es mit einer Mischung aus einem atzbestandigen Disper- 
sionsfarbstoff und der Xtzmittelmischung und trocknet es. Anschliessend 
werden die Farbstoffe fixiert, z.B. durch Thermosolieren oder Erhitzen 
des Textllguts in einer HeiJJdampfatmopphare. Unter diesen Bedingungen 
40 wird der Htzbare Farbetoff an den Stellen zerstOrt, auf die die Mischung 
aus dem atzbestandigen Farbstoff und dem Xtzmittel aufgedruckt wurde. 
Diese Verfahrensweise bezel met man als JUzreserve, veil der Fond der 
Ware zwar gefarbt, der Farbstoff jedoch noch nicht fixiert 1st. 
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Elae Variante des Atzreserveverfahrens bestehc darln, dafl man die Mi- 
schung aua atzbestandigem Farbatoff und Atzmittel auf daa Textilgut auf- 
druckt und direkt im Anachlufl daran den atzbaren Farbatoff vollfl&chig 
ttberdruckt und das Material dann trocknet und die Farbstoffe fixiert. 
05 Belm Atzen wird dagegen ein bereits auf dem Gewebe f lacier ter atzbarer 

Farbatoff mit der Atzmittelmischung mustergemafl geStzt. Bel alien Verfah- 
renavarianten 1st auch ein WelO&tzen meglich, d.h. ea wird in die a em Fall 
eine Druckpaste verwendet, die zwar die Atzmittelmischung, Jedoch keinen 
Farbatoff enthSlt. 

10 

Die FHrbungen k&nnen bei Polyester sowohl unter Verwendung von Carriern 
durchgefuhrt werden, als auch unter Hochtemperaturbedingungen, z.B. FSr- 
ben unter Druck in wSflriger Flotte bei 120 # C. Die bei Polyester erforder- 
liche reduktive Nachreinigung erfolgt nach dem Drucken und Fixieren, d.h. 
15 in einem Arbeitsgang warden der Fond und die rur Illumination bedruckten 
Stellen reduktiv gereinigt. Der Vorteil der Fftrbungen liegt in einer bes- 
seren Bgalitat des Fonds, was dann besonders wichtig ist, wetin musterbe- 
dingt nur vereinzelt kleine Flachen getttzt werden sollen. Vot allem bei 
Wirkware und sehr leichten Geweben ergibt die Vorfarbung qualitative Vor- 
20 telle. Synthesefaaem aus Acetat oder Polyamid bzw. deren Mischungen wer- 
den bei einer Teaperatur von 85*C gefarbt. Fur das erf indungsgemafle Ver- 
fahren kommen ausschliefllich Dispersionsfarbstof fe in Betracht. Geeignete 
Farbstoffe dieser Art kflnnen dem Color-Index entnommen warden. Atzbare 
Dispersionsfarbstoffe sind solche, die vom Atzmittel in Produkte zersetzt 
25 werden, die im allgemeinen den Weiflfond oder die bunte Illumination der 
Ware nicht beeintrachtigen. Durch reduzierend wirkende Atzmittel atzbare 
Dispersionsfarbstoffe gehfiren zumeist zur Gruppe der Azof arbstof fe. Ledig- 
lich beispielhaft seien der gelba Dispersionsf arbstof f CI 11855 und die 
roten Dispersionsfarbstoffe CI iiL50 und CI 11115 genannt. Die atzbestan- 
30 digen Farbstoffe sind hauptsachlich Dispersionsfarbstoffe auf Basis von 
Anthrachinonabkommlingen. Sie sind gegenUber den Atzmitteln bestflndig. 
Geeignete atzbestandige Dispersionsfarbstoffe sind im Colour-Index ange- 
geben. Einige davon seien im folgenden beispielhaft genatmt: 

35 Gelber Dispersionsf arbstof f CI 58900 und CI 47023, 
o range farbener Dispersionsf arbstof f CI 60700, 
roter Dispersionsfarbstof f CI 60755, CI 62015 und CI 607 56, 
violetter Dispersionsfarbstof f CI 61105 und 
blauer Dispersionsfarbstof f CI 61500, CI 62500 und CI 63235 

40 

Die Atzmittelmischung enthait als Komponente a) mindestens eine Verbin- 
dung der Fomel I oder ein Alkali- oder Ammonium thiocyanat. Die Verbindun- 
gen der Formel I sind bekannte, zum Tell so gar groOtechnische Produkte. 
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Bevorzugte Verbiodungen der Formel I sind die Hatriua—, Kalium- oder 
oniAMlze der Antiiraailsfcare T»d des Phetrylglyelns • 



Ala Attmoniakderivate, die nlodestens einaal den Rest elnes Alkali- oder 
05 Mmoniumsalzes der Me than- oder Ethansulf lnsaure en thai ten, verve rid et man 
Ver bind nng en der Formel 

10 \=/ ^CHSO-M 

In der 

R 1 Wasserstoff, Cj- bis C 4 -Alkyl oder Cj-C^Alkylen-COOM, 

15 R z Wasserstof f, Methyl, Methoxy oder -N^ H , 
R 3 Wasserstof f oder Methyl, 

R Wasserstof f, Methyl, Methoxy, -N oder -N 

H CHS02 M 

20 

M eln Alkali* oder Ammo niumkat ion und 
n 0, 1 oder 2 
bedeutet • 

25 

Verbindungen der Formel II sind z.B* aus der DE-PS 1 104 *84 bekannt, Sie 
lasse.. slch nach bekannten Methoden herstellen, so z.B. durch Umsetzung 
der Verbindungen der Formeln I mit Natriumhydroximethansulf inat. 

30 Die Xtzmittelmischung enthttlt als Komponente b) beispielswise ein 

Alkali- oder Ammoniumsalz der Anthranilo-N^-methansnlf insaure oder der 
IHFhenylglycino-N-methansulf insaure (Verbindungen der Formel II). Als 
Alkalisalze verwendet man in der Praxis die Natrium- und Kaliumsalze. Es 
1st selbstverstandlich auch mBglich, Mischungen aus Natrium- und Kalium- 

35 salzen oder aus Natrium- und Ammonium sal zen der Verbindungen der Formeln 
I, II und der Thiocyansaure einzusetzen. 

Die Xtzmittelmischung kann als Komponente b) auch ein wisserlBsliches Hy- 
droxlmethan- oder Hydroxiethansulf inat enthalten. Solche Verbindungen kBn- 
40 nen beispielsweise mit Hilfe der Formel 

R 5 OH 

(in), 

H S0 2 Me 
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in der R 5 - H, CT3 und Me - Na t K, NH4 Oder eine alkylsuba tituierte Anmo- 
niumgruppe bedeutet, charatcterisiert verden. Ceeignete Reduktionamittel 
sind aufterdem Ammoniakderivate , die mindeaten* einmal den Rett eines 
Alkalimetall- oder Ammo niumaal res der Methansulf InsXure oder der Ethaneul- 

05 finsSure enthalten. Verbindungen dieaer Art erhAlt man, indem man elnea 
oder mehrere der an ein Stickatof f atom gebundenen Wasseratof f atome des 
Anmonlaka oder von Derivaten des Aamoniaks. belsplelawe iae von prta<lren 
oder aekundSren aliphatiachen Aminen, z.B. Mono- oder Diamineu. vie 
Methylamin, Dimethyl am in, Iaopropylamin, n-Butylamin oder Ethylendiamin, 

10 dea Hydrazine oder des Hams toffs durch den Re at der allgeraeinen Formel 



-CH 2 S0 2 Me IV , 

in der Me m Alkalimetall oder eine Ammoniumgruppierung bedeutet, ersetzt. 

t5 Dlese Aamoniakderivate werden in bekannter Weise dadurch hergestallt, dafi 
man Ammonlak oder deasen Derivate, die mlndestena ein an Stickatoff gebuxr- 
denes Wasserstof fatora tragen, mit Alkalimetall- oder Amnion iumaalz en der 
Hydroxymethansulfinsaure bzw. der Hydroxyethansulf insAure CVerbindungen 
der Formel III) umsetzt. Diese Reaktion verlfiuft unter Abapaltung von 

20 Waaaer, Vorzugaweise vervendet man die Natrium- und Kaliaalze der Ammo- 
niakderlvate der Methansulfinsflurj, z.B. iminodlmethansulf insaures Na- 
trium, das die Formel 



HN(CH 2 S0 2 Na) 2 

25 

hat und durch Umsetzung von Ammonlak mit hydroxymethansulf ineaurea 
Natrium im Molverhaitnls 1:2 hergestellt wird und die Verbindung der 
Fo mel 

30 H 2 NCH 2 S0 2 Ha , 

die durch Umsetzung von Ammonlak mit dem Natriumsalz der Hydroxymethansul- 
finsflure im Molverhftltnis 1:1 erhalten wlrd. 



35 Ala Komponente b) kann man auch Mischungen der untersch led lichen vaaaer- 
lSslichen sulf insHuregruppenhaltigen Verbindungen einsetzeu, sowle auch 
insbesondere die Verbindungen der Formel II zusammen mit elnem Salz der 
ThiocyansSure vervenden, z.B. Mischungen aus elnem Alkali- oder Ammonium- 
salz der Thio cyans Sure mit ein em Alkali- oder Ammoniumsalz der Anthrani- 

40 lo-H-me thansul f insAur e oder der N-Phenylglycino-N-methansulf insAure. Von 
den waaaerlSallchen Verbindungen lttsen sich mindestens 100 g pro Liter 
Vasser bei elner Tempera tur von 20 # C. 
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Als Komponente c) des erf indungsgemfifl zu vervendenden Xtzmittels werden 
wasserunlBsliche Erdalkalisalze von Verbindungen der Formel 

05 ^ C 

H S0 2 H 

in der R fur H oder eine bis C3 -Alky lg rap pe steht, eingesetzt, Uasser- 
unlBslich bedeutet im vorliegenden Fall, dafl sich weniger als 2,5 g des 

10 Erdalkalisalze s in 1 Liter Wasser bei elner Tempera tur von 20*C auflOsen 
lassen. Vorzugsweise verwendet man die Calciums alze der Sulfine&ure, d.h. 
die Calciumsalze der Hydroxymethansulf insaure, Hydroxyethansulf insfture, 
Hydroxypropansulf insaure oder Hydroxylbutansulf insaure . Es ist selbstver- 
standlich auch mtfglich, Mischungen der Erdalkalisalze einzusetzen, z.B. 

15 Mischungen aus den Calciumsalzen der Hydroxymethansulf ins&ure und der 

Hydroxyethansulf insaure oder Mischungen aus dem Calciumsalz der Hydroxy* 
me thansulf insaure und dem Bariumsalz der Hydroxymethansulf insaure oder 
Mischungen aus dem Calciumsalz der Hydro xymethansulf ins Sure und dem 
Bariumsalz der Hydroxye thansulf insaure. 

20 

Die wasserunies lichen Erdalkalisalze der Komponente c) der Xtzmittelmi- 
schung kttnnen durch Mahlen (Trocken- und vorzugsweise Naflvermahlung in 
Gegenwart eines Dispergiermittels) und gegebenenf alls Sieben des Mahlguts 
in eine fein verteilte Form gebracht werden. Die TeilchengrBBe der wasser- 
25 uniaslichen Salze liegt vorzugsweise unterhalb der lichten Weite der 
Siebe der Druckschablonen , also unterhalb von 0,15 mm, vorzugsweise in 
dem Bereich von 0,01 bis 0,15 mm. 

Als Komponente d) des erf indungsgenuifl verwendeten fctzmittels werden Koh- 
30 lenhydrate oder deren Derivate eingesetzt. In Betracht kommen als Kohlen- 
hydrate vor allem Mono- oder Disaccharide und als Kohlenhydratderivate 
insbesondere Ascorbinsaure. Bei den Mono sac char iden handelt es sica z.B. 
urn Tetrosen, wle Erythrose, vor allem urn Pentosen, wie Xylose, Arabinose , 
Ribose und insbesondere urn Hexosen, wie Glucose, Fructose, Sorbose, Gu- 
35 lose, Rhamnose, Galactose, Mannose und Fucose. Als Disaccharide kommen 

vor allem Lactose, Maltose, Cellobiose und reduzierende Dextrinarten in Be- 
tracht. Glucose, sowohl l-Glucose wie d-Glucose, auch Dextrose genannt, 
d-Fructose, Lactose, Maltose, Cellobiose, Dextrin und Ascorbinsaure aowie 
deren Gemisch sind bevorzugt. Im Vordergrund des Interesses stehen Ascor- 
40 binsaure, Fructose und insbesondere Glucose sowle deren Gemische, z.B. 
aus Fructose und Glucose. 
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Die Drucltpaste, mit der die Xtzmittelmischung auf das textile Material 
aufgedruckt wlrd, eathfilt In der Regel zur Einstellung der Vlskositat 
Verdiclcungsmlttel. Vorzugsweise verwendet nan natttrliche Verdlckungsmit- 
tel, wie Kernmehlether, Starke-Tragant-Verdickungen und Alginate. 

1000 Gew .-Telle der Stzmittelhaltigen Druckpaste enthalten 10 bis 
400 Gew.-Teile der Xtzmittelmischung md 20 bis 100 Gew.-Teile des natUr- 
lichen Verdiclcungsmittels. Es 1st jedoch auch nSglich, synthetische Ver- 
diclcungsmlttel, die bekanntlich elelttrolytempfindllch sind, zu vervenden, 
jedoch benOtigt man hierbei wegen des Elektrolytgehalts der Xtzdruckpaste 
in der Regel hOhere Mengen als sonst Clblich. Geeignete synthetische Ver- 
dlckungsmittel sind belspielsweiae hochmolekulare Polycarbonsauren, s.B. 
Polyacrylsaure, mit Vernetzungsmitteln veroetzte Polyacrylsaure sowle 
Copolymerlsate aus Ethylen und Acrylaaure oder Copolymerlsate ana Styrol 
oder Ethylen und Maleinsliureanhydrid . Die synthetischen Verdickungsmlttel 
entfalten ihre Wlrksamkalt lm pH-Bereich oberhalb 6. Man kann auch Mi- 
schungen aus naturlichen und synthetischen Verdickungsmltteln einsetzen. 
1000 Gew.-Teile der Druclcpasten enthalten 0,5 bis 50 Gew.-Teile eines Dis- 
persionsfarbstof fs oder einer Mischung von Dlsperslouafa l bstof fen. 

Die Druckpasten, die das Xtzmittel enthalten, konnan auflerdem weitere 
Zusatze aufweisen, z.B. Schaumdampfer , Fixiermittel, Barnstoff, Xtzhilfs- 
mlttel, wie z.B. Anthrachlnon, UJsungsmittel, wle z.B. Biscyanethylform- 
amid, Thiodiglycol, Glycerin oder Polyalkylenglycole oder Substanzen, die 
entweder bereits In der Druckpaste einen alkalischen ptt-Wert erzeugen, 
wie z.B. Alkalihydroxide, Alkalicarbonate oder Hydrogencarbonate , Ammo- 
niak, Triethanolamin oder Orotropin oder Alkali spender , d.h. Mittel, die 
beim Fixierprozefl Alkali freisetzen, wle z.B. das Natriumsalz der Trl- 
chloressigsaure. Der pH-Wert der atzmittelhaltigen Druckpasten liegt Ub- 
licherweise zwischen 7,5 und 13, vorzugsweise zwischen 8 und 12,5. 

Das erfindungsgemaOe Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daQ selbst beim 
Aufdruck einer gerlngen Menge eines atzbestandigen Farbatof fs zusammen 
mit dem Xtzmittel auf einen tief gefarbten Food klarere Nuancen des Illu- 
ainationsfarbs toffs erhalten werden, als dies bisher der Fall war. Nach 
dem erfindungsgemaOen Verfahren erh£lt man ausserdem konturenscharf e 
Drucke. Die bedruckten Fasermaterialien, insbesondere Polyester, erleiden 
keine oder nur eine gerlngfUgige FaserschFdigung. 

Die in den Beispielen angegebenen Telle sind Gewichts telle, die Angaben 
in Prozent beziehen sich, falls nlcht anders angegeben, auf das Gewicht 
der Stoffe. 
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Bftisptel 1 



;| Ein Gewebe aus Polyester wlrd mit einer Flotte geklotzt, die folgende 

l Be stand telle enthttlt: 
05 

;,i 100 g/1 des Fa rbs toffs der Formel 

■\ i 



2 „ 4 C00CH. 



15 



5 g/1 des Farbstoffs der Formel 

OH 



3 ™ 3 



15 g/1 des Farbs toffs der Formel 



0 



9 1 ^CgH^CN 



25 W/ N == / ^C 2 H 4 0C-CH 3 

0 

2 g/1 eines Copolymerisats aus 75 X Acrylsaure und 25 Z Acrylamid , das 
tellwelse mit Natronlauge neutrallslert 1st, 

30 3 g/1 Alginat und 

10 g/1 des Natriunsalzes von Ni trobenzolsulf onsaure . 

Der pH-Wert der Klotzflotte wlrd mit Weinsaure auf 5,5 elngestellt. Die 
Flottenaufnahme betragt 90 Z. Nach dem Klotzen wlrd das Gewebe bei einer 
35 Temperatur In dem Bereich von 90 bis 100°C getroclcnet und danach mit 
einer Druckpaste bedruclct, die folgende Zusanmensetzung aufweist: 
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250 g Kemmehletherverdickung 8 tig in Waaaer 
250 g St&rkeetherverdickung 10 Zig in Wasser 

40 g Iminodimethansulfin8aures Natrium 

25 g Natriumsalz der AnthranilaiCure 
05 50 g Natriumthiocyanat 

45 g Calciumhydroxymethansulf inat (Teilchendurchmeaoer <0,02 mm) 

60 g Harnatoff 

15 g OlaSurediethanolamid 

70 g Polyethylenglykol einea Molekulargewichta von 300 
10 10 g m-nitrobenzolaulfoMaures Natrium 
20 g dea gelben Farbatoffa CI 47023 
165 g Waaaer 
1000 g 

15 Das bedruckte Material wird getrocknet und anachlieBend 10 Mi nut en bei 
ainer Temperatur von 170* C mit Uberhitztem Dampf unter Norraaldruck behan- 
delt. Danach wird das Material wie Ublich geapttlt und reduktiv gereinigt, 
Man erhait einen gelben Druck auf achwarzem Grand. Der Druck zeichnet 
sich durch einen klaren Farbton und scharfe Konturen aus. 



20 



Beispiel 2 

Ein Gewebe aus Polyester wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, mit einer 
Flotte geklotzt, die 

50 g/1 dea blauen Farbatoffs der Forael 



25 



w / C 2 H 5 

\=/ X C 2 H A COOCH 3 

5 g/1 des gelben Farbatoffs der Formel 

OH 




35 



CH- 

40 



» • 
• « • • • 
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und 

45 g/1 des braunen Parbs toffs der Formel 

' C1 / C 2 H A 0H 



en thai t. 

10 



Nach dern Trocknen bei 90 bis 100 # C wird das so behandelte Gewebe mit 
einer Druckpaste bedruckt, die folgeade Zusammensetzung aufweist: 

450 g Keramehletherverdickung 8 X 
15 15 g Hydroximethansulf insaures Natrium 

50 g Calciumhydroximethansulf inat (Teilchendurchmesser <0,04 mm) 
35 g Ammoniumthiocyanat 
25 g Soda 

40 g Natriumsalz des Phenylglycins 

20 10 g Glucose 

30 g Polyethylenglykol (MG 300) 

35 g Harnstoff 
10 g tJlsaurediethanolamid 
5 g Hexamethylentetramin 
25 20 g m-nitrobenzolsulfonsaures Natrium 

5 g des blauen Dispersionsf arbstof fs der Formel 

NH n 0 OH 



30 



000" 

OH 0 NH~ 



270 g Wasser 
1000 g 



35 Das bedruckte Material wird dann getrocknet und atischliessetid 8 Minuten 
bei einer Temperatur von 175*C mit Uberhitztem Dampf unter Normaldruck 
behandelt* Eanach wird wie Ublich gespUlt und reduktiv gereinigt. Man 
erhalt einen klaren blauen Druck auf schwarzem Grund. 

40 Bei spiel 3 

Ein Gewebe aus Polyester wird mit einer wftflrigen Flotte, die 1,2 X des 
roten Dispersionsf arbstof fs der Formel 
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CIUOC-C^S c H 

xj-.-o<:;. t . 

OS 

1,5 Z dea blauen Dlspersioasfarbstof f a der Formel 



N 




/ ==> ^ C 2 H 4 0H 
NHC-CH 3 
0 

15 2,4 Z dea blauen Dlaperslonafarbatof fs der Formel 

CN 

/ C 2 H A 0H 

20 Br NHC-CH, 

it J 

0 

und 

1,0 Z dea orange farbenen Dlaperslonafarbatof fa der Formel 

25 CI- 

' .C-H.CN 



W Xc 2 H 5 
CI 

30 

enthMlt, nach dem Auazieh-Verfahren 30 Mlnuten bei elner Temperatur von 
120*C und elnem pH-Wert 1m Berelch von 4,5 bla 5 gefarbt. Die so einge- 
fSrbte Ware wlrd anachlieaoend mlt elner Druckpaate folgender Zusammense t- 
zung bedruckt: 

35 
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500 g Kernmehletherverdlckung pfl 7 (hergeatellt durch Auf lflaen von 
80 g Keramehlether In 1000 g Wasser) 
80 g Iminodlmethansulfinsaures Natrium 
10 g Anthrachinon 

05 20 g Calclumhydroxlaethansulf inat (Teilchendurchmesser < 0,03 mm) 
50 g Natrlumthiocyanat 
5 g Natriumsalz der Anthranllsfiure 
5 g des Natriumsalzes der Trichloressigsiiure 
10 g Blsaurediethanolsmld 
10 60 g Polyethylenglykol (KG 300) 

5 g of nitrobenzolsulfon8aures Natrium 
10 g des gelben Farbstof f s CI 47023 
245 g Wasser 
1000 g 

15 

Das bedruckte Material wird getrocknet und ana chile fiend 12 Minuten bei 
einer Temperatur von 175*C mlt tlberhitztem Dampf unter Nonnaldruck behan- 
delt. Danach wird das Material wie Ublich gespillt und reduktiv nachgerei- 
nlgt. Man erh&lt einen klaren gelben, konturens char fen Druck auf schwar- 
20 zem Grund. 

Belsplel 4 

Ein Mischgewebe aus 65 X 2 1/2-Acetat und 35 Z Polyamid wird mlt elner 
25 wtBrigen Flotte, die 5,5 % des blauen Dispersionsf arbstof f s der Forael 



30 



°2 N 



/ C 2 H 5 
^CHgCHCHgOH 



CH 3 OH 



1,5 X des gelben Dispersionsfarbstof f s CI 11855 und 1,25 X des roten Dis- 
persionsfarbstoffs CI 11115 enthalt, nach dem Ausziehverf ahren bei 90'C 
35 gefarbt.. Das Gewebe wird danach gespillt und getrocknet. Man erhttlt eine 
Schwarzflrbung, bei der die Farbstof fe fixiert sind. Auf die so gefflrbte 
Ware wird mustergemafl eine DrucVtpaste folgender Zusaomensetzung aufge- 
bracht : 



40 
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500 g Kernmehletherverdickung pH 7 



05 



(80 g Kernmehlether in 1000 g Wasser) 
40 g Nitrilomethansulfinsaures Natrium 
20 g Hexamethylentetramin 
10 g Natriumthiocyanat 



10 g Anthrachinon 

15 g Calclumhydroximethansulf inat (Teilchendurchmesser <0,05 mm) 
50 g Thiodiglykol 

50 g roter Dl spers ions farbs toff CI 62015 
lO 305 g Wasser 



Das bed ruck te Material wird getrocknet und anschlieflend 20 Mlnuten bei 
einer Temperatur von 102*C unter Normaldruck mit Sattdampf behandelt. 
15 Danach wird es kalt gespttlt, bei 30 bis 40* C geseift, gespttlt und getrock- 
net. Man erhSlt elnen konturenscharf en , tiefrosa Druck auf schvarzem 
Fond. 

Beispiel 5 

20 

Ein Gewebe aus Polyester wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, mit einer 
Flotte geklotzt, die 50 g/1 des blauen Farbs toffs der Formel 



1000 g 



25 




CH 



3 



OH 



enthfllt. Nach deni Trocknen bei 90 bis 100* C wird mit einer Druckpaste 
30 bedruckt, die folgende Zusammensetzung aufweist: 
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3401500 

275 g Kernmehletherverdickung 8 Xig in Waaser 
275 g Stttrkeetherverdickung 10 Ztg in Waaser 
10 g Olsfturediethanolaaiid 
40 g Iminodimethansulf inaaures Natrium 
05 30 g Polyethylenglykol des Molgewichts 300 

20 g Calciumhydroximethansulf inat (Teilchendurchmasser <0,03 wa) 

5 g Natriumaals der An thr an 11 a lure 
40 g Natriumsalz des Phenyl glycins 
10 g m-Nitrobenzolsulfonaaures Natrium 
10 40 g des roten Farbs toffs der Fonnel 

° NH 2^0(CH 2 ) g 0H 




n t 

15 0 OH 



255 g Wasser 
1000 g 



Das bedruckte Material wird getrocknet und anschlieflend 10 Mi nut on bei 
20 einer Temperatur von 170 # C mit ttberhitztem Daapf unter Nornaldruck behair- 
delt. Danach wird das Material wie Qblich gespQlt uud reduktiv gereinigt. 
Man erh&lt einen konturenscharf en rosa Druck auf blauesn Grund. 



